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Polymeire des Yinylalkohols 



Gegenstand der Erf iBdung slnd Copoljmere aas Vi3:iylacetat and 
Vinylalkoxisilanen, die gegetenenfalls ein oder mebrere weite 
re Eiit Vinylacetat copolyraerisierbare monoatliyleniscTi UBge-- 
sattlgte MoBomere enthalteB, welche dadurch gekennzelcbnct 
slnd 9 daB die . Alkozygruppeii der Ylnylsllazireste vollst^dlg 
und die Acetylgruppen der Vinylacetatreste partlell oder nahe 
zu vollstandlg In verseif ter Form vorllegen, die elnzelnen 
Vlnylsllarireste hzw. Vinylacetatreste In dem Copolymeren In 
regelmaSlger oder unregelmSBlger Relhenfolge anelnanderge- 
knupft slnd und die Tlnylsilanreste die allgemelne Pormel 

B^-Sl<0Rt)5^^- ^ 

Ixaben,. in welcher R s ein Aryl- oder Oycloalkyl- oder 
Arylalkylrest oder ein verzwelgter oder unverzweigter ge- 
satt^.gter Alkylrest mit 1 "bis 18 C-Atraien seln kann, R* ein 
Alka lime tall oder BH^ und/oder H und n O bis 2 1st. 

Die neuen Copolym^en konnen sowolil nledexmolekular als auch 
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hochmolekular selxi« Bevorzugt werden Copolymere mit Molge*- 
wlcbten zwlschen 5000 tind 150 000 « 

Velterer Gegenstand der Erf Indung 1st eln Terf ahren zur Heiv 
stellung der neuen Copolymerezio 

Sabel gebt man erf Indungsgem&B so vor, dafi man in an slch 
: bekannter Welse taergestellte Copolymere aus YdLnylacetat und 
Ylnylalkoxlsilenen, gegebenenf alls unter Hltirerwendung elnes 
welteren mlt Tlnylace-tat copolymerlslerbaren monoS.tliylenlsc1i 
ungesattigten Combnomereny verselft, bzWo umestert, die so tier 
gestellten und ausgefM.ll ten Copolymeren isollert and gegebenen 
falls durcli Vaschen reinlgto 

In vortellhafter vrelterer Ausgestaltung des erf indungsgemB.3en 
Yerfahrens geht man so vor^ dafi man die erf IndungsgemaS her- 
gestellten und aixsgef&llten Copolymeren nach Isolleriuig und 
gegebenenf alls anscbllefiendem Auswascben in wassriger Alkali- 
lauge Oder w£ssriger Ammoniaklosung 16s to Gregebenenf alls vrer-^ 
den diese wSLssrigen LiSsungen anscblieQend angesSLuert. 

Slese Yerfabrenswelse Ist elne bevorzugte Ausf librungsf orm des 
erflndungsgemafien Yerfahrenso Dabei gelangt man zu neuen Copo- 
lymeren bzwoderen Losungen^ die vielseitlg verwendbar sindo 

Bel der an slch bekannten Heihstellung der Copolymeren, von de- 
nen die Erflndung ausgeht , iferden als Yinylalkozlsllane solch'e 
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i 

der allgemelnezi Foimel * j 

r ' ' i 

'Bjj-Si(OR» )3_jj eingesetzt, 

in welclier R « H, eln 'Aryl- oder Cycloalkyl- oder Arylalkyl- 
rest Oder eln verzweigter oder unverzwelgter gesattigter Al- 
ky Irest mit 1 blB 18 C-Atome2i» vorzugsweise 1 "bis 4 C-AtomeD, 
Oder 01 ist, Il» gleiclie oder verBcbledene gesSttlgte, verzweig- 
te Oder unverzweigte Alkylreste mit 1 /bis 18 C-Atomen, wobei 
gege^benenfalls zwei Kettenkoblenstoffatome durcli ein Sauer- 

stoffatom miteinaiider verbundeB eein kBxmen, bedeutet uBd n j 

i 

0 Ms 2 ist. .; 

Als Vinylallcoxisilane seien z.B, genasnt: Tinyltrialkoxisilane, 
vie z.B. Vinyltrimetlioxisilaxi, Vinyl triatboxisilan, Vinyl-tris 
(B-iDetli03ciathoxi)-rsilan und dergleichen, Vinyldialkoxisilane 
wie Vinylisobutyldimethoxisilan, YinylmonocblordiiQetboxisilan 
und dergleicben. 

Sevorzugt vrerden Tinyltrialkozisilane mit bis C^-Alkyl«* 
res ten. 

Als ComoBomere seien z.B. genannt: itbylen. Propylene Acryl-- 
ester ub& dergleicbeB-. Es ist zweckmSBig, das Comonomere in 
ontergeordneten Mengen, bezogen auf eingesetsstes Tinylacetat, 
zu verwenden; beispi^lsvelse konnen bis za ca. 30 bis 40 6ev.-9^ 
des Tinylacetats durcb ein Comonomeres ersetzt sein. 
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Das Ylnylallcozlsllan wlrd zweckmaBlg in elner Henge von 0,1 bis 
2O9 vorzugsvrelse Ton 0^5 Ms 15 Gew.-^ eingesetzt^ bezogen auf 

die Gesamtmenge der zU polymerislerenden Monomereno ! 

• ■. ■ • . . 

Die Oopolymeren^ von denen die Erflndung aasgeht, werden in 
an sich bekazinter Veise9 vorzugsveise duxch Lbsungspolymeri— 
sation in Gegenvart eines Initiators bergestellto Als Initia- . 
tor wlrd ZoBo Azoiaobuttersaaredinitril oder ein anderer radl-*' 
kallscb wlrkender Initiator verwendete Die TKaaetzung erfolgt 
zweckm&Blg unter weitgebendem Aassolilafi von Peucbtigkeit und | 
Sauerstoff o Die Reaktionsteilnebmer sowie das LSsungsmittel ! 
aollten mSglicbst trooken und rein seino Ein geeignetes Lb- 
sungsmlttel ist ZoBo Essigsaureatbylestero Hacb mebrsttindiger 
Reaktlonszeit bel erliShter Semperjatur, ZoBb bei IDemperaturen 
zwiscben etwa 40^0 and der Siedetemperatur des LSeungsiiilttels 
In einer iait RUckflufikaiiler ausgertlsteten Apparatur wlrd naob 
Entfejmung des LSsungsmittelSy ZoBo in einem Botationsver^ j 
dampfer, ein Copolymeres erbalten^ welobes das Ausgangspro- • 
dukt fttr die Hers tellung der neuen Copolymeren darstelito | 
Gegebenenfalls kann man die TTmsetzung aucb bel erbSbtem Druck 
durcbflibreno 

" ■ ■ ■ " " • ! ' 

Die relativen Yiskosit&ten der Copolymeren, von denen die Er» 
findung ausgebtp gemessen in 1 6e^^o-j5iger LcSsung in Essig« 
sfiureatliylester bei 20^0^ bSngen ab von dem prozentualen Anteil 
des eingesetzten Yinylalkoxisilans in der 'monpmeren Eomponen« 
te, sowie von der Polymer isiatlons tempera tuTo Entb&lt ZoBo die 
Monomerkomponente 0^3 Gewo»9iS Tinyltriatbosysilan und 99.9 5 
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Gew,-^ yjLnylacetat, erbglt man elB Oopolymeree mlt eiiier rela- 
tiyen Viskositat rel; von 1,310, bei einer Polymerisatlons- 
temperatur yon 75^0. GeUt man dagegen von einer monomeren Zu- 
saimnensetzung aus, die- aus 15 Sew.-jC Vinyl triathoxlsilan und 
. 85 6ew*-?6 Yinylacetat bestebt, dann erh&lt man ein Copolymeres 
mlt einer Ylskosltat n rel. von 1,110 bel der glelcben Poly- 
merlsatlonstemperatur. <Tabelle 1) 

Hler setzt nan die vorllegende Erflndung eln* I 

i 

Die In an slcb bekannter Velse bergeetellten Copolymeren wer- ■ 

den verselft bzw. umgeestert. Bel der Yeraelfung bzw. TBaeste- ! 

rung kaxm man analog wle bel der an slcb bekannten Yerselfung ' 
bzw. Umesterung von Polyvinylestem vorgehen* Eine eWa 

10 big 50 Gew.-jSige Losung des Copolymeren wird In alkoboli- 

'sober Losung mlt etwa 0,2 bis 2 Gew.-jflgen alkobollscben LB- 
sungen von Alkallbydroxlden unter Rfibren, zweckm£Blg bel erbSb— 
ter lemperatur umgesetzt. Zveckm&Blg arbeltet man bel Tempera- 
turen zwlscben etwa 30^0 und der Slede temper a tur des Reaktlons- 
gemlsches. Meist fallen die verselften Copolymeren berelts aus 
der belBen Losung au8« Sle werden von der Losung abgetrennt, ge 

. gebenenf alls ausgewascben, z»B, mlt elnem Alkobol, und an- 
scblleBend getrocknet. 

^errascbenderwelse geLangtman za modlflzlerten neuen Copoly- 
meren, Venn man die verselften bzw« umgeesterten Copolymeren. 
nacb der Isollerung und gegebenenfalls Wascbung und Trocknung, 
In'wassrlger Alkalllauge oder wassrlger immonlaklBsung lost, 
und gegebenenfalls dlese wSssrlgen LBsungen ans^uert. Als wSss- 
rlge Alkalllaugen kozmen verdOnnte Alkalllaugen, z.B. 0,5 bis 
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5 Gewo-^lge Losimgen verwendet werdenp Die waBrigen -ftmrnoniak-^ 
losungen konnen ZoBo in 15 bla 25 GeWo-jSiger Konzentratlbn 
elngesetzt werdeBo Dlese neuen CQpolymerezi .bzwo das Terfabren 
zu ihrer Herstellung stellen eliie rortelllxaf te und beVorzugte 
AuafUbrungsfooaa der Erflndung dazTo 

Untexsuclit man nSmllcli die Terseifung bzwe IMeateipung der 
nach an slcb bekannten Yerf abren bergestellten Copolymeren aus 
Vinylacetat und Tlnylalkoxlsllanen, so stellt man fest, daS 
trotz glelcber Terseifungsrezeptur Copolymere des Tinylalko- 
bols mlt Yinylsllanen entstebens die Je nacb dem Sllangebalt 
In Vasser losllcb oder unliSsllcb slnd« Ab elnem bestimmten 
langebalt trltt UnlSsllcbkelt elno Slese XJnlSsllcbkelt ist, vile 
gefunden wiirde9 Ton der Menge des Alkallbydroxlds abb&nglg, 
welobes Im verselften Copolymeren Je nacb mebr Oder minder In- 
tenslvem Auswascben verblelbto Die waeserunlosllcben Copoly-- 
meren konnen durcb w&ssrlge Alkalllauge oder durcb ^aBrlge 
AmmonlaklQsangen In LBsung gebracbt werdeny wobel stelgende 
Eonzentratlonen an Alkali imd Ammonlak In den irerwendeten 
M&eTlgen LBsungen und mSSlg erbSbte Temperaturen die LBsllcb- 
kelt begOnstlgezio Dabel splelt slob eln cbemlscber Torgang ab, 
vie er durcb folgende obemiscbe Foxmeln scbematlscb wlederge- 
geben verden kanno 
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. OH . ^ OH 




r 



I 



II 



In den obigen Fozmeln kSnnen x und y gleicli oder unglelch sein. 
Sle Etellen elne ganze Zabl yon 1 oder> 1 dar« Me l8t\&lkali- 



wie in Formel IV. * ; 

S&uert man die w&asrigen Losungen von II mit verdlinnter vrM.Bri- 
ger Salzsaure an, so tritt ttberrascliendeirweiBe der umgekelirte 
Yorgang von II — >!$ was man exwarten sollte, nicbt ein, veil 
weder eine YiskositatserliSlaung der vSLssrlgen LSsung von II b^lm 
Ansauem^ noch ein Ausfallen von I erfolgtj d.b, es tritt keine 
Yemetzung aaf 9 sofem bestimmte Feststoffkon^entrationen vor- 
liegen. In saurer L5sung geiit das Copolymere der Foxmel II in 
das Copolymere der folgenden Struktor Uber: 



metall oder BH., n & 0 bis 2 und R bat die gleicbe Bedeutung 



. . . - (-CHj-CH-) (CHj-CH-) 





III 
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GleSt man aus vasarigea aauren LBsimgen, die das Copolymere 
der PoiMiel III enthalten, einen Pllin^ so erhSlt man einen 
klaren, in Wasser unlbeiiclien Pllmo Die Waeseriesllchkelt ist 
hlerbel abhanglg von dem PH-Wert der Qiefildaungo Bel PH 1 bis 
3 der GleBlbsung 1st der gegossene Pllm wasserunlbsllch, bel 
PH 4 bis 6. In Wasser telliSsllch und bel PH 7 ▼(5111g vasser- 
IBsllch. wassrlge LBaungen von Oopolymeren der Pormel m slnd 
bel PH 1,0 stabll, d,h« es trltt keine Gelierung eln, wenn 
bestlmmte Peststoffkonzentrationen elngehalten werdeno 3m a 11- 
gemelnen slnd waeerlge LSsungen von III bel PH-Werten von 1 
bis 6 stabll, sofem die Peststoffkonzentratlonen unter 6. 
Cfew^-S^ llegen. . 

j)le Stabllltat der LBsungen bSngt aufier von der Peststof fkon- 
eentratloa auch noch ab von dem Molgewlobt des Oopoiymeren so-, 
wle von dessen Sllangehalto Zum Belsplel 1st elne wSssrlge LB- 
sung, die eln Copolymeres der Pormel III in elner Menge von 
5 6eWo-5i entbait, bel PH 1 mehrere Wochen und Ifinger stabll o 
Elne 6 Gewo=^ige LBsung des glelchen Copolymeren gellert da- 
gegeben bel PH 1 nach kurzer Zelt . 

Das Copolymere war durcli Verseifung elnes Copolymerieata aus 
96 Gewo-Teilen Tiny lace tat und 4 Gew.-Tellen Tlnyltriathoxl- 
allan hergestellt worden. £s wles elne relative Tlskosltat 
Tpn 1,22, gemessen In 1 6ew.-$Slger LBsung In Esslgester bel 
20**C auf. 
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Die in den Pormeln I und II angegebenen Einheiten slnd als 
Monomerelrilieiten Im Polymeren zu verstehen. Die Polymeren 
kBnnen, wie oben bescbrieben, zusatzlich andere Monomerein- 
heiten enthalten* Sie konnen auch Terzweigungen aufweieen 
sowie Acetylgruppen enthalten. Der Acetylgruppengebalt betrSgt 
im allgemeinen etwa 2 bis 30 6ev.-^. 

Die neuen Copolymeren verden zum Oberziehen von anorganisch- 
Bilikatischen Substraten verwendet. Sie zeigen in vernetztem 
ZuBtand nach Pormel I starfce Haftung aaf z.B. Qlasscheiben, 
wenn sie als vSssrige, saure LBsung nacb Poimel III aufge- 
tragen warden. ITach Verdunsten des Wassers bildet sich ein 
Polymerfilm nach Poxmel 1. Als weitere anorganiscb-silikatische 
Substrate seien z.B. GlasfSden, Clasvliese , Glasgewebe, an- 

organiscb-silikatiscbies Baumaterial etc. genannt. 

Sie eignen sicb aucli als Verdickungsmittel, z.B. in Anstricb-- 

mitteln fUr den Bautenscliatz. So kBnnen z.B. w&sBrige LBsungen. 

von II in Konzentrationen Uber 6 Gew.-jS, z.B. 10 bis 20 Gev.-jS 

hergestellt werden, otme daB die LBsungen zu viskos sind. 

Durcb Zusatz von Sg.uren S^ndert sicb die Tiskpsitat sebr stark, 

so da£ man ein Gel erbSlt. 

Wenn anstelle von Alkalilaugen* vSLssrige. AmmoniaklBsung ver- 
wendet wird f um die verseif ten Copolymeren in Polymere des 
Typs II umzuwandelny dann gelangt man zu LBsungen, die bei 
gleicbem Peststof f gebalt sowie bei gleicbem Silangebalt sebr 
viel viskoser sind ale die mit Alkalilaugen bergestellten LB- 
' soogen. . _ . 

S09838/0824 
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Die neuen Oopblymeren konnen auch ZoBo als Suspensions trager bel 
Folymerisatlonsreaktlonen elngesetzt warden, Belsplelsvrelse 
kBnnen Stoffe^ di6 In feln vertellter Foxm gehalten wer^den 
sollen,' in wassrlgen LSsungen von Copolymeren des lyps der 
Pormel II dlsperglert warden und durcii ens chile Bend^s Jkn-* 
s&uem der LcSsung In feln vertellter Form gehalten werden^ auch 
ohne welteres Rtihrenp da die YiakosltSt belm Ans&uem stark an- 
stelgt^ sofem bestlmmte Konzentratloneny je nach Molgewlcht, 
▼orllegeno 

Die erforderllche Henge Alkallhydrozlds bzwo .Ammonlumhydroxld 
let vom Sllangehalt ahh&nglgo So heniStlgt z«Bo eln Yersel«» 
fungsprodukt elnes Copolymeren aus 95 GeWo-jS Vlnylacetat und 
5 GeWo-?S Vinyltriathoxlsllan mlndestens 0,75 Gewo-S^ ITaOH, be- 
zogen auf 100 Gewo<-Zelle Gopolymerese Das Terse Ifungsprodukt^, 
elnes Copolymeren aus 85 Gewo-^ Vlnylacetat und 15 GreWo-jJ Vlnyl- 
•triathozlsllan benStlgt mlndestens 10 Gevr.-9^ ITaOH, be zogen auf 
100 Geitfo-^Xelle Copolymerlsato 

Wlewohl nlcht fUr alle LBsungen die krltlschen V/erte bezttgllch 
der Feststoffkonzentratlonp der benotlgten Alkali- bzwo -Ammo- 
nlalonenge uswo angegeben werden konnens slnd sie Im Elnzel-* 
fall lelcht erperlmentell feststellbaro 

inhand dex Belsplel xrlxd die Erflnduag. erlMutert. 
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Beispiele 

A. Herstellung von Copolymeren aus Ylnylacetat and Vinyltrl* 

iB einen mit Raiirer» Xhexmometer, RackflafiklDiler und Eln- und 
Ausleitrobr fiir Sticlcstoff ausgerusteten 3 1 -Drellialsko 11)6X1 
warden unter Stickstoff 720 g destllliertea Vinylacetat, 30 g 
TinyltriatlioxiBilan und 750 g Essigsaureatliylester gegeocn. 
Dnter Rlibxen vlrd mlt elnem Wasserbad. auf 75 O aufgelieisst. Dann 
gll)t man zum Axisatz Of 750 g Azolao'buttersauredinltrll ( Im 
Handel erhSltllcli unter der Bezeicbnung " Porof or H « ) hin- 
2U, Hacb zwelstiindlgein Erhitzen "bei 75°C sovrie nacli veiterem 
dreistundigem Brliitzen "bei 75^0 verden jeweile noch 0,750 g 
Azoisobuttersauredinltril liinzugef ttgt. Hach insgesamt 7f5 
Stunden Reaktlonszeit tropft man InnerTaalb elner lialben Stonde 
375 g Essigsaureatliylester zum Ansatz. Hierdurcb ist die Vis- 
kositat der Losung sOf daS sie gut gebandbabt warden kann* Ent— 
femt man den Essigester in einem Rotationsverdampfer, so er- 
bait man 745 g eines glasklaren Polymeren, dessen relative 
Viskositat, gemessen in 1 Gew.-^igen Lbsungen in Essigester 
bei 20^0, 1,220 betragt. * . . 

Die relativen Yiskositaten wurden im H'dppler^Tiskosimeter ge- 
messen und nacb der folgenden Fozmel errecbnet: 

. t (IiSsung) 
• ^^^1 " t (LSsungsmittel); 
t list d5.e Surcblaufzeit. 

■ 
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Hach der ol)igen Rezeptur ( Zusammensetzaxig aus Belspiel 3 ) 
wurden weltere Copolymere aus Vlnylacetat mit Ylnyltriatlioxi- 
sllan bergestelltff mit dem nnterschledp daB der prozentuale 
^tell des Tlnyltriathozlallaxis In der monomereji l^mponente 
▼arllert wurde o 

Vie die lal^elle 1 zelgt^ hSngen die relatlven YlskosltSten ab 
von dem Gewlclitsantell des monomeren Ylnyltriathoxlsllans In 
der monomeren Eomponente^ l)el konstanter Polymer lea t Ions tempe- 
ra tar o 

Tabelle 1 



Belsplele 


QeiHo"^ YlnyltriatliozlBilan 9 
la rolymerlsatlozisaiisatz 


rel 


1 


0.5 


1»310 


2 


1,0 


1,301 


3 


2,0 


1o247 




3aO 


1,235 


5 


4„0 


1»220 


6 




1j200 


7 


10pO 


1»150 


8 


ISsO 


lollO 



Bel Elnsats einer monomexezi Eomponen'fee aos 0,5 Gevrlchts-^ 
Tlnyltriathoxisllan cmd 99,5 6e«r.-^ Tlaylaeetat ( Belaplel 1 J 
'beiir&gt die relative TlskosltEt ^^^x 1,310oMlt anstelgejidex> 
Henge '^ou 71zi7ltrlS.thozl8llaii fUllt die relative TiakosltSt 
ab Ms anf 1,110 ( Selapiel 8 )o 
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Die In Esslgester gelSaten Copolymeren kHzmen durcb Zusatz von 
0,5 6ew»-?8, "bezogen auf das Copolymere, unterphosptiorlger 
saure vernetzt verden, was zeigt, daS es echte Copolymerlsate 
sind. Wie der Tabelle 2 zu entnehmen 1st, stelgt der vemetzte 
Anteil mit dem Antell des Yinyltriatboxisilans In der monome- 
ren Komponente an* 

Talselle 2 



Belsplele 


Gew.-9f Silan 


Gew.-?6 venae tzter Antell 


1 


0,5 • 


75,0 


2 


1,0 


83,2 


3 


2,0 


92,8 


4 


3,0 


95,0 


5 


4,0. * 


98,8 



B. Herstellung der erf IndungsgemaBen Polymeren. 
Verseifimg der unter A besobrietenen Polymeren: 
In elnen 500 com Drelhalskolben mlt Rtthrer, RackfluBkUliler 
und airopftrichter werden 50 c cm 1 Gew.-S^ige methanollsclie 
HaOH gegeben. Der Kolbeninbalt wird, unter RUhren aaf 50°C 
erwarmt. Durcb den Tropftrlcbter wearden Innerhalb von 
30 M±nttten..15 g elnes Copolymeren aus Vinylacetat und Vinyl 
■ triatboxlsilan der Belsplele A 1 bis A 8 gegeben. Danach . 
vird nccb weitere 30 Minuten bel 50'°C gerttbrt. Das ausge- 
fallene verself te- Produkt wird mlt Metbanol gewascben und • 

S09838/0824 
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getrockneto 

Die rerselften Proben waren je nach Rest-Alkaligehalt in 
Wasser unlBsllclio Sle waren aber In verdOnnter wassriger 
Hatronlauge bel 50^0 losllch and bleiben auch nach AbkUh- 
lung auf 20^0 losllcho Me erf orderliche Menge KaOH 1st 
vpm Sllangehalt der inonosieren £omponente abbSnglg, die zur 
Hersteilung der Copolymeren nach Belsplel A 1 bis A 8 eln- 
gesetzt wurde^ So benotlgt ein Tersel£ungsprodukt elnes 
Copolymeren aus 95 Gewo-Iellen Vlnylacetat und 5 Gewo-Tellen 
Vinyltriathoxlsllan ZoBo mindestens 6,75 Gew«-?J ITaOHo Das 
Teraelfun'gsprodukt elnes Copolymeren aus 85 Gevio-jfi Tlnyl- 
acetat und 15 GeVo-^ TTlnyltriathoxlsllan benStlgt mindestens 
10 6ewo-9i NaOHp Jevells bezogen auf verselftes Copolymeres, 

In Tabelle 3 slnd die relatlven Ylskosltaten der In Alkall- 
laugen gelosten rerseiften Copolymeren , gemessen an 1 Gewo- 
^Igen Losungen in Wasser bel 20^05, in Abhangigkelt rom Sl- 
lan-Gehalt der Ausgangscopolymeren wledergegeben; 



labelle 3 



Belspiele 


6ew.-^ Silan 


^rel 


i 


0,5 


1,575 


2 


i»o 


1,480 


. 3 

• 


2p0 


1,510 


•4 


55,0 


1,230 


• 5 


4^0 ■ 1 


1,200 
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Beispiele 



Gew.-^ Sllan 



6 



5.0 



1,195 



7 



8 



10,0 



15»0 



1,135 
1,105 



Vergleicht man die relativen YlskosltSten der \rerseif ten und 
unverseiften Proben ( Ta belle 5 und 1 ),so liegen die Visko- 
sitaten der verse if ten und unverseiften Copolymeren in der 
gleichen GrSSenordnung. Die Yerseifung von Copolymeren aus 
Vinylacetat und Vinyltriatlio:ci8ilan ist somit eine polymer- 
analoge Eeaktion. 



GieBt man aus dem Produkt aus Beispiel B 5, IDabelle 3, Folien 
in Abhangiglceit vom PH-Wert, so erhSlt man Proben mit unter- 
sctiiedllcber IiSslicbkeit in Vasser. In labelle 4 sind die 
L6Blicl3keiten wiedergegeben.. 

Die wSssrigen GiefilSsungen enthielten 5 Gew.-^ des Coj>olymeren 
nacli Beispiel B .5 Tabelle 3. Bel Xnderung des PH-Wertes von 
7,0 auf 1 tritt kelne wesentliche Inderung der Viskositat auf , 
Dieses »igt, dafi bierbei das Polymere nacli Poimel II in ein 
solclies nach Pormel III ttb'ergebt, sowie daS Siloxanbindungen 
nacb PoHnel I nicbt oder nur zu einem gerlngen Antell auftre- 



ten. 
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Tabelle 4 



PH 


LSsliclLlcelt In HgO In Gew.-^S 


1,0 


0 


2,0 


0 


3,0 


0 


4,0 


6 


5,0 


20 


6,0 


90 


7,0 


100 
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Patentaneprilche 



i Icopolymere aus Vlnylacetat und Vinylalkoxysilanea, die 
^ gegetenenfalls ein oder mehrere weitere mlt Vlnylacetat 
copolymerisiertare monoatbylenlscb ungesattlgte Monomere 
enthalten,. daduxcb gekennzeichnet, daB die Alkoxygruppen der 
Vlnylsilanreste vollstandig mid die Acetylgruppen der Vlnyl- 
acetatreste partiell oder nabezu vollstandig in verselfter 
Porm vorliegen, die einzelnen Tinylsilanreste bzw. Vinyl- ^ 
acetatreste In dem Copolymeren in regelmaSiger oder unregel- 
maBlger Reibenfolge aneinandergeknapf t sind und die Vinyl- 
silanreste die allgsmeine Poimel 

- OHg-CH- 



baben, in velcber E - H, ein iteyl- oder Qyeloarryl- oder 
Axylalkylrest oder Gin varzvielgter oder unverzwelgter ge- 
satti^er Alkylrest mit 1 bis 18 C-Atomen aein kann, R» ein 
Alkallmetall oder. Uk^ und/oder H und n O bis £ is::. 

2. Oopolymere nacb Ansprucb 1, dadurcb gekennzeicbnet. daS sie 
Molgewicbte zwisoben 5000 und 150 000 aufweisea. 

C?Verfabren zur Herstellung von Copolymeren nach elnen der 
AnsprUcbe 1 oder 2, dadurcb gekeimzeichnet, daS man in an 
sicb bekannter Weise bergestellte Oopolymere aus Vinylaca- 



509d3a/0d2A 
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tat una Tlnylalkosysllanei^ wobel die Copolymeren gegebenen- 
f alls eln Oder mehrere weltere mlt Vlnylacetat copolymer!- 
elerbare monoSthylenlsch ungesSttlgte Monomeren entbalten, 
verselftp bzw« umestertp die so bergestellten und ausge— 
failten Copolymeren Isollert und gegebenenfalls durcb Vascb 
relnlgt und sle anscblleflend In wSssrlger Alkalllauge oder 
vfissrlger JimmonlaklSsung lost und die wSssrlgen LBsungen 
gegebenenfalls ansauerto 

4o Yerwendung der Copolymeren nacb Ansprucb 1 bis 3 zum tTber-- 
Ziehen ron anorganlscb-slllkatlscben Substrateno 



DroHe/Be 
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